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(54) ROLLING BEARING FOR ENGINE AUXILIARY EQUIPMENT 

(57)Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a rolling bearing for engine auxiliary equipment capable of effectively 
preventing initial peeling therein caused by high vibration and high loads, furthermore suppressing the progress 
of its structural change at a high temp, and remarkably prolonging its service life. 

SOLUTION: In a rolling bearing for engine auxiliary equipment used in such a manner that plural rolling elements 
are arranged between a fixed ring and a rotary ring, at least the fixed ring is the one produced by subjecting a 
steel for a bearing having an alloy comps. contg., by weight, 0.65 to 1.10% C, 0.1 to 0.50% Si, 0.2 to 1.1% Mn, 0.3 
to 1.6% Cr, <150 ppm P, <50 ppm S, <15 ppm O, and the balance Fe with inevitable impurities to an electroslag 
remelting method or a vacuum arc remelting method, and, as the degrees of segregation of each component of 
C, P and S, Rc<15%, Rp<30% and Rs<50% are respectively prescribed. 
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